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Die Qualitat von Veloiurledem hangt weitgehend 
von der GleichmaBigkeit des Pluschs und der Kurze 
der Faser ab. Der Verschnitt und damit der gute Er- 
los bei der Fabrikation dieser Lederart wird davon 
entscheidend beeinfluBt, wie weit es gelingt, einen 
egalen Schliff auch in den Kopfen und Flamen zu er- 
zielen. Man hat daher vidfach versucht, durch 
Nachgerbung rait vegetabilischen, synthetisdien 
und Harzgerbstoffen, durch Fullung mit Melasse, 
Glukose usw. eine Verbessening des Velourschlitts 
zu erzielen, ohne dabei entscheidende Fortschntte 
machen zu konnen. Weiter wurde versucht, durch 
Einlagerung gemahlener Mineralien. insbesondere 
von Kreide, gemahlenem Bimsstein, Siliciumcarbid. 
China-Clay und ahnlichen Korpem, «ne Verbesse- 



rung des Schliffs herbeizufiihren. Die Teilchengrofie 
dieser mechanisch zerkleinerten Mineralien liegt 
zwsichen i bis 5 /i. Eine spezifische Oberflachen- 
wirkung ist bei diesen Korpem kaum vorhanden. 
Die Haftung dieser FuUmaterialien an der Faser ist 
ungenugend, und daher ist die schliffverbessemde 
Wirkung dieser Verfahren unbefriedigend. 

Es wurde nun gefunden, daB durch die Einlage- 
rung von oberflachenaktiven siliciumhaltigen Fiill- 
korpem, die bei der Synthese in koUoiddisperser 
Form anf alien und die eine Teilchengrofie von o.i 
bis I u besitzen, sich eine Egalisierung. Verkurzung 
und Verfeinerung des Schliffs erzielen laflt, die 
besser als die durch die bisher bdcannten Verfahren 
hergestdlten sind. 
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Besonders geeignet ist die Verwendang von Sili- 
drandioxyd oder Silikaten bzw. Mischtrngen dieser 
KomponenteEL Solche Dispersionen konnen heige- 
stellt werdea z. B. dnrch Abscheidtmg aus Aeroso- 

5 len Oder durch Verbrennung von SUiciumtetra- 
chlorid Oder Silicimnestem in einer Atmosphare ytm 
Sauerstoff tmd einem brennbaren Gas, wie z.B. 
Wasserstoff. Auch durch Hydrolyse von SiUdtmi- 
tetrachlorid mit Wasserdampf oder durch untCT be- 

lo sonderen Bedingungen vorgenommene Ausfallung 
in f einstverteilter Form, wie sie z. B. in der U SA- 
Patentschrift 2 204 1 13 beschrieben sind, Ironn^ 
Produkte geeigneten Dispersionsgrades erhalten 
werden. 

15 Diese silicimnhaltigen Kolloidstaube werden an 
der Faser stark absorbiert, wodurch sie mit dtt^not- 
wendigen Festigkeit abgebunden werden. Diese 
f este Abbindtmg laBt erreichen, dafi die Einlagenmg 
auch bei den nachfolgenden Arbeitsgangen des Far- 

ao bens undSpulenswei^ehend erhalten bleibtund die 
. Reibechtheit der fertiggesteUten Velourleder mcht 
negativ beeinfluBt wird. Die weifie Farbe der Sili- 
ciumverbindungen wirkt sich auf die Nuance der 
Velourf arbung gunstig aus, indem die Klarheit und 

as Brillanz der Farbung gesteigert wird. Narben- und 
Spaltleder mit groflen Flamen und starken Adem 
erfahren cine zusatzliche Sortimentsverbesserung 
durch eine gewisse FiiUwirkung der emgebrachten 
Kolloidpulver. Durch die Einlagenmg der beschne- 

30 benenFiillkorperinadrigeLederwirdauBerdemdie 
Nuance der Farbung merklich ^alisiert. Die Ver- 
besserung des SchlifiEs wird dadurch hervorgeruf en, 
daB die Faser durch die Fullung mit Kolloidpulver 
senkrechter gestellt und das Faserende ganz erheb- 

35 Hch verhartet wird. Die so verhartete Faser wird 
nicht wie bd dem unbehanddtenLeder beim Schletf- 
prozefi zum Teil gerissen, sondem durch das 
Sddeifmaterial glatt und gleidunaBig geschmtten. 
Mikroskopische Vergleiche zdgen die Verbesse- 

40 rung in uberzeugender Form. 

Beispiel 

Die gefalzten und normal neutraHsierten Leder, 
z B Chromspalte, werden in dner Flotte von 150 
45 bis 200 Vo auf Falzgewichtbd dner T^peratur von 
40° C eingebradit. In das laufende WalkfaB gibt 
man 0,5 bis o,7*»/o (auf das Falzgewicht) dues 
trockenen, tief fettenden Lickers mit sterker Emul- 
gierwirkung, z. B. dn Produkt gemafi Patentschrilt 



864905. Besonders bd Narbenvdourledem kann 50 
man nach 10 Minuten zur Verbesserung des Griffs 
nnd der Fulle noch eine Losung von 0,5 */o (auf Falz- 
gewicht) Eigdb I : 5 Wasser gdost (prima-fliissiges 
Gerbersalz-Eigdb, entfaaltend 21 bis 22% Eierol 
[Chloroformanalyse] und etwa 12 bis l3°/o Salz) 55 
zusetzen. Insgesamt lafit man 40 Minuten lauf en und 
gibt dann i bis 4V0 (auf das Falzgewicht bezogen) 
auf pyrogenem Wege oder durdi FaUung aus waB- 
rigem Medium gewonnenes, fein kolloides Siliciinn- 
dioxyd, das in Wasser i : 10 aufgesdilammt 1st, 60 
durch die hohle Achse zu. Man laBt 30 Minuten bis 
I Stunde wdterlauf en. Die wdtere Bdiandlung der 
Vdourlcder, wie Trodmen, Farben und Zunchten, 
wird wie betriebsiiblidi gdiandhabt Durch die be- 
schriebene Bdiandlung resultiert je nadi Dosierung 65 
des Fullkorpers ein Vdourleder mit gldchmafiigem, 
mehr oder weniger kurzem Plusch, guter Egalitat 
und brillanter Nuance, bd dem eventudl vorhan- 
deneAdemwdtgehendsteliminiertsind. Einsoher- 
gestdltes Vdourleder zdgt auBerdem eine erheb- 70 
lich geringere Ndgung zum »Sdirdben«. (Als 
»Schrdben« bezdchnet man das bdcannte Verhalten 
von Vdourleder, bd einer strddienden Beruhrung 
den Strich gegen die ungestridiene Stdle hervor- 
treten zu lassen.) 

Es ist auch moglich, die oberfladienaktiven Full- 
korper beim Millen zuzusetzen. (Als »Millen« be- 
zdchnet man eine t rodcene Wa lkbehandlung in 
einem geraumigen Fafi von hohen Tourenzahlen.) 

PATENTANSPROCHE: 

1. Verfahren zur Verbesserung der Sdileif- 
bariceit von Ledem, insbesondere von Velour- 
ledem, durch Einlagenmg von oberflachen- 85 
aktiven silicimnhaltigen Fullkorpem vor dem 
Schleifen, dadurch gekennzeichnet, dafl man 

f este Fullkorper verwendet, die bei der Synthese 
in koUoiddisperser Form anfallen. 

2. Verfahren nadi Anspruchi, dadurch ge- 90 
kennzdchnet, daB als Fiillkorper koUoiddisper- 
ses Silidumdioxyd, Silikate oder Misdiungen 
dieser bdden Komponenten verwendet werden. 



In Betracht gezogene Drucksdiriften: 
Deutsche Patentschrift Nr. 605367; 
britische Patentschriften Nr. 673 196, 699 557; 
»Das Leder«, 1950, S. 4^, r. Sp., Abs. 2. 
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